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@ Holzschutzanstrichmittel, vorzugsweise Holzschutzfarbe 

Die Erfindung betrifft ein Holzschutzanstrichmittel, vor- 
zugsweise eine Holzschutzfarbe, die bestimmte Gewichts- 
mengen mindestens eines Biozides, mindestens eines orga- 
nisch-chemischen Losungsmittels, mindestens eines mittel- 
und/oder langoligen trocknenden Alkydharzes, mindestens 
eines Emulgators, Emulgierhilfsmittels und/oder Emulgator- 
Emulgierhilfsmittelgemisches, mindestens eines trocknen- 
den Sikkatives und/oder anorganischen Oder organischen 
Pigments oder Farbstoff s, sowie Wasser als Restbestandteit 
enthalt und einen Zusatzstoff bestehend aus 0,5-10 Gew.-%, 
vorzugsweise 1-8 Gew.-%, einer freien, bei Umgebungs- 
temperatur flussigen, ungesattigten hoheren Fettsaure mit 
einer C-Zahl von 16-20, vorzugsweise 18, enthalt. Bevorzugt 
besteht der Zusatzstoff aus Olsaure oder ist in dem Zusatz- 
■ stoffgemisch zu mehr als 50 Gew.-%, vorzugsweise mehr als 
' 75 Gew.-% (bezogen auf 100 Gewichtsteile Zusatzstoffge- 
misch) enthalten. Die Erfindung betrifft weiterhin ein Verf ah- 
ren zur Herstellung des Holzschutzanstrichmittels unter 
Verwendung des Zusatzstoffes und Einarbeitung in be- 
stimmter Reihenfolge. 
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Patentansprttche 

1o Holzschutzanstrichmittel, vorzugsweise Holzschutz- 
farbe, bestehend aus 

5 1o 0,001 - 15 GeWo-?, vorzugsweise 

0,1 - 8 GeWo-£, 

eines organisch-ohemischen , in einem organischen 
LSsungsmittel Oder LSsungsmittelgemisch loslichen 
1 0 Biozides Oder Biozidgemisches , 

2o 0,1 - 20 GeWo-#, vorzugsweise 

1 - 12 GeWo~#, 

mindestens eines organisch-chemischen Losungsmit- 
tels, vorzugsweise mindestens eines organisch- 
schwerf lUchtigen LSsungsraittels mit einer Ver- 
dunstungszahl liber 35 und einem Flammpunkt ober- 
halb 30 0 C, 

3o 2-27 GeWo#, vorzugsweise 

3-23 GeWo4, 

eines mittel- und/oder langoligen trooknenden Al- 
kydharzes oder Alkydharzgemisches (bereohnet als 



15 



20 
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Festsubstanz) , 

**• 0,5-25 Gew.-Teile, vorzugsweise 

1 - 15 Gew.-Teile, 

(bezogen auf 100 Gew.-Teile des eingesetzten trock- 
nenden Alkydharzes oder Alkydharzgemisches) rain- 
destens eines Emulgators, Emulgierhilf smi ttels 
und/oder Emulgator-Emulgierhilf smittelgemisches 
und 

5. 0,1-7 Gew.-£,, vorzugsweise 
0,5-5 Gew.-%, 

mindestens eines trocknenden Sikkatives und/oder 
anorganischen oder organischen Pigments oder 
Farbstoffs, 

6. einem Zusatzstoff oder Zusatzstof fgemisches sowie 

7. Wasser als Restbestandteil , 

dadurch gekennzeiohnet , daB der Zusatzstoff aus 



6.1 



0,5 - 10 Gew.-56, vorzugsweise 
1 - 8 Gew.-56, 



3414244 

- 3 - 

einer freien, bei Umgebungstemperatur fltissigen, 
ungesSttigten hSheren FettsSure mit einer C-Zahl 
von 16 - 20, vorzugsweise 18, besteht, oder in 
dem Zusatzgemisoh in diesen Gewichtsmengen ent- 
halten isto 

Holzschutzanstrichmittel, vorzugsweise Holzschutz- 
farbe nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet , daB 

3d das lufttrocknende Alkydharz oder Alkydharzge- 
misch ein langSliges Alkydharz mit einer Saure- 
zahl von 

2-50, vorzugsweise 
5-45, 

ist oder dieses enthalto 

Holzschutzanstrichmittel nach einem oder mehreren der 
Ansprtiche 1 und 2, dadurch gekennzeichnet, daB 

2d das organisch-chemische LSsungsmittel oder L6- 
sungsmittelgemisch ein Kohlenwasserstof f , 
vorzugsweise 
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ein aromatischer Kohlenwasserstof f mit einem 
Siedepunkt von 1*10 0 C bis 250 0 C, vorzugsweise 
165 0 C bis 230 0 C, ist oder diesen zu mehr als 
65 Gew.-£, vorzugsweise mehr als 80 Gew.-% (bezo- 
gen auf 100 Gew.-Teile des organisch-chemi- 
sohen Losungsmittelgemisches) enthalt. 

Holzschutzanstrichmittel nach einem oder mehreren der 
Ansprtlche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dafl 

6.1.1 der Zusatzstoff aus tflsSure besteht oder in dem 
Zusatzstof fgemisch zu mehr als 50 Gew.-J, vor- 
zugsweise mehr als 75 Gew.-£ (bezogen auf 100 
Gewichtsteile Zusatzstof fgemisch ) enthalten ist. 

Holzschutzanstrichmittel nach einem oder mehreren der 
Ansprtlche 1 bis dadurch gekennzeichnet, daS der 
Emulgator und/oder das Emulgierhilf smittel oder das 
Emulgator-Emulgierhilfsmittelgemisch 

aus mindestens einem nichtionogenen und/oder 
ionogen Emulgator, vorzugsweise aus mindestens 
einem alkalisch reagierenden oder Amin- bzw. 
Aminogruppen enthaltenden Emulgator besteht Oder 
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diesen als Bestandteil enthSlt und/oder 

4*2 aus mindestens einem wasserverdttnnbaren , vor- 
zugsweise wasserlOslichen, alkalisch reagie- 
renden Emulgierhilf smittel in Kombination mit 
einera Emulgator besteht oder diese als Be- 
standteil enthaito 

Holzschutzanstrichmittel nach einem oder mehreren der 
Anspriiche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet , daB 

4o2<»1 das wasserverdflnnbare, vorzugsweise wasserlos- 
liche alkalisch reagierende Emulgierhilf smittel 
aus Ammoniak, einem Alkoxyamin, vorzugsweise 
MonoSthanolamin, Diathanolamin und/oder ein Al- 
kylamin, vorzugsweise Diathylamin und/oder 
TriSthylamin 

besteht <> 

Holzschutzanstrichmittel nach einem oder mehreren der 
Anspriiche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, daB der al- 
kalisch reagierende Emulgator oder der Amin- bzWo Ami- 
nogruppen enthaltende Emulgator aus einem Alkoxyamin- 
addukt, vorzugsweise Alkyiathanolaminaddukt besteht 
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Oder dieses enthalt. 



8. Holzschutzanstrichmittel nach einem Oder mehreren der 
Ansprdche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet , dafl das 
Biozid oder Biozidgemisch aus mindestens 



1.1 einem Fungizid oder Fungizidgemisoh, ausgewShlt 
aus 

3-Jodo-2Propynyl-Butylcarbamat und/oder 2,5 Di- 
me thy l-N-cyclohexyl-N-methoxy-3-furan-carbonsaure- 
amid und/oder 1 - C2-(2,4-dichlorophenyl)-1 ,3- 
dioxolan-2-ylmethyl J - 1 H - 1,2,4 Triazol, 

1.2 aus mindestens einem Insektizid oder Insektizid- 
gemisoh ausgewahlt aus der Gruppe }f -Hexachlor- 
cyclohexan , Norbornend imethanolhexachlorcyclosul- 
fit 

und/oder aus einem Pyrethroid besteht. 



9. Verfahren zur Herstellung von Holzschutzanstrich- 
mitteln, vorzugsweise Holzschutzfarben, dadurch 
gekennzeichnet, daB ein Zusatzstoff oder Zusatzstoff- 
gemisch bestehend aus mindestens einer freien, bei 
Umgebungstemperatur flUssigen, ungesSttigten h«heren 
FettsSure mit einer C-Zahl von 
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16 = 20, vorzugsweise 
18, 

mit einem lufttroeknendem Alkydharz oder Alkydharzge- 
misch, das ein langSliges Alkydharz mit einer Saure- 
zahl von 

2 - 50, vorzugsweise 
5 - 115, 

ist oder dieses enthSlt, in Gegenwart oder in Abwesen- 
heit eines organisch-ohemischen L5sungsmittels oder 
L6sungsmittelgemiscb.es unter RUhren homogen oder nahe- 
zu homogen vermischt und anschlieBend eine Vereinigung 
unter Durchmischung mit den Ubrigen Bestandteilen des 
Holzschutzanstriohmittels, vorzugsweise der Holzschutz 
farbe, erfolgt. 

Verfahren zur Herstellung von Holzschutzanstriohmit- 
teln, vorzugsweise Holzschutzfarben, nach einem oder 
mehreren der Anspriiche 1-9, dadurch gekennzeichnet , 
dafl der Zusatzstoff oder das Zusatzstof fgemisch mit 
mindestens einem Ruhraggregat bei einer Randgeschwin- 
digkeit von 
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1,5 - 15 m/sec, vorzugsweise 
2 - 10 m/sec, 

bei einer Temperatur 

zwischen 275 K und 325 K, vorzugsweise 
zwischen 293 K und 313 K, 

unter Normaldruck Oder annShernden Normaldruck mit dem 
Alkydharz in Gegenwart oder in Abwesenheit eines orga- 
nisoh-chemischen Losungsmi ttels oder LSsungsmittelge- 
misches unter Rtihren 

mindestens 30 Minuten, vorzugsweise 
40 Minuten, 

homogen oder annahernd homogen vermischt wird und da-, 
nach in das Mischprodukt alle anderen Bestandteile 
eingearbeitet, vorzugsweise eingemischt oder einge- 
rUhrt, werden. 
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Holzschutzanstrichmittel, vorzugsweise Holzschutzfarbe 



Die vorliegende Erfindung betrifft ein Holzschutzan- 
strichmittel, vorzugsweise eine Holzschutzfarbe, das 
bzw. die aus bestimmten Gewichtsmengen eines orga- 
nisch-chemischen, in einem organischen LSsungsmittel 
Oder LSsungsmittelgemisch loslichen Biozides oder Bio- 
zidgemisches, bestimmten Gewichtsmengen mindestens 
eines organisch-chemischen L3sungsmittels, vorzugswei- 
se mindestens eines organisch-schwerflttchtigen L8- 
sungsmittels mit einer Verdunstungszahl tlber 35 und 
einem Flammpunkt oberhalb 30 »c, bestimmten Gewichts- 
mengen eines mittel- und/oder langSligen trocknenden 
Alkydharzes oder Alkydharzgemisches und mindestens 
eines Emulgators, Emulgierhilf smittels und/oder Emul- 
gator-Emulgierhilfsmittelgemisches und mindestens ei- 
nes trocknenden Sikkatives und/oder anorganischen oder 
organischen Pigments oder Farbstoffs und eines Zusatz- 
stoffes oder Zusatzstof fgemisches aus oder unter Mit- 
verwendung von QlsSure oder Wasser als Restbestandteil 
besteht. 



Es ist bereits bekannt, in Mitteln zum Konservieren 
von Holz und Holzwerkstof f en, insbesondere in Slige 
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und Slartigen LSsungsmitteln gelSste organisch-chemi- 
sche Fungizide und/oder 

organ isch-chemische Insektizide, ein Bindemi ttel, u.a. 
auch Alkydharze, einzusetzen (vgl. u.a. DE-AS 25 55 
984, Spalte 5, Zeilen 61-63). Dabei werden im allge- 
meinen olige AlkydharzlSsungen mit einem Alkydharzge- 
halt bis zu 60 % und einer Viskositat von Uber 2.500 
mPa.s (gemessen in Testbenzin) eingesetzt. Die Alkyd- 
harze wirken dabei als PorenfUller und/oder Bindemit- 
tel. 

In den Holzschutzmitteln zeigen jedoch die Alkydharze 
dann einen groflen Nachteil, wenn sie nicht in Holz- 
schutzmitteln bzw. Holzschutzanstrichmitteln einge- 
setzt werden, die als Uberwiegenden Bestandteil orga- 
nische, Slartige L5sungsmittel enthalten, sondern Was- 
ser. Da die Alkydharze in der Regel gegenUber Wasser 
hydrophob sind, lassen sie sich nicht ohne weiteres in 
wassrigen Anstrichmitteln einsetzen. 

Aus diesem Grund hat man auf dem Gebiet der wSssrigen 
ttberzugsmittel, insbesondere fUr Fassadenanstriche , 
Einbrennlacke und dgl. bereits wasserlQsliche Salze 
aus Slmodifizierten Alkydharzen eingesetzt, die durch 
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Neutralisation mit Alkalihydroxid , Ammoniumhydroxid 
Oder Aminen hergestellt worden sind oder diese in Kom- 
bination mit den Alkydharzen enthalten. Setzt man 
jedoeh diese wasserverdttnnbaren Salze der Alkydharze 
5 Oder die Alkydharze in {Combination mit Alkalihydroxid, 

Ammoniumhydroxid oder Aminen fUr Holzschutzanstrich- 
mitteln ein, so treten Naohteile auf. 

Sind in dem Holzsohutzanstr ichmittel olmodif izierte 
10 Alkydharze mit einer Saurezahl Uber U0 enthalten, so 

wiesen bei Versuchen die HolzsohutzanstrichoberflSchen 
eine unzureichende Bestandigkeit des Anstriches oder 
unzureichende Eindringtiefen der Wirksubstanzen auf 
sowie eine Neigung zur VersprSdung der Anstriehober*- 
15 flache. 



Verwendet man dage'gen bei Holzschutzanstriehmitteln 
Alkydharze mit einer Saurezahl unter l»0 in Kombination 
mit Alkalihydroxid, Ammoniumhydroxid oder Aminen und/= 

20 oder Zusatzmi tteln auf der Basis eines ein- oder mehr- 
wertigen Alkoholes, Alkoxyalkanoles , Aminoalkoholes 
bzw. Alkanolamines, so wird zwar die Bestandigkeit der 
Anstrichmittel verbessert, jedoch ist die Bestandig- 
keit bei freibewitterten Holzoberf lachen noch unzurei- 

25 chend, obgleich die Versprodungsneigung verringert 
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ist. Weiterhin ergibt sich der Sachverhalt, dafi die 
fungiziden Oder insektiziden Wirkstoffe im Anstrich- 
filra selbst an der OberflSche enthalten sind und nicht 
Oder in einer nicht ausreichenden Menge in die darun- 
terliegende Holzschicht eingedrungen sind. 

Ziel und Aufgabe der vorliegenden Erfindung war es da- 
her, die vorgenannten Nachteile zu vermeiden und ein 
Holzschutzanstrichmittel, vorzugsweise eine Holz- 
schutzfarbe mit vorteilhaf ten Eigenschaf ten zu finden. 
Es sollte weiterhin erreicht werden, daB die bioziden 
Wirkstoffe auch bei Verwendung etwas dicksehichtigerer 
Holzschutzanstrichmittel nicht nur auf den Holz- bzw. 
AnstrichraitteloberflSchen verbleiben und das Holz- 
schutzmittel nicht schon wShrend des Applikationsvor- 
ganges eine InstabilitSt , insbesondere eine Entmi- 
schung, aufweist. 

ErfindungsgemSB wurde f estgestellt , daS diesen Zielen 
und Aufgaben ein Holzschutzanstrichmittel, vorzugswei- 
se eine Holzschutzfarbe, gerecht wird, bestehend aus 
0,001 bis 15 Gew.-J5, vorzugsweise 0,1 bis 8 Gew.-56, 
eines organisch-chemischen , in einem organischen L5- 
sungsmittel oder LSsungsmittelgemisch ISslichen Biozi- 
des oder Biozidgemisches, 0,1 bis 20 Gew.-%, 
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vorzugsweise 1 bis 12 GeWo-$, mindestens eines orga- 
nisch-chemischen Losungsmittels , vorzugswe ise minde- 
stens eines organisch-schwerf lttchtigen Losungsmittels 
mit einer Verdunstungszahl fiber 35 und einem Flamm- 
punkt oberhalb 30 °C, 2 bis 27 Gew.-? 9 vorzugsweise 3 
bis 23 Gew tt -?, eines mittel- und/oder langoligen 
trocknenden Alkydharzes oder Alkydharzgemisches (be- 
rechnet als Festsubstanz) , 0,5 bis 25 Gew.-Teile, vor- 
zugsweise 1 bis 15 Gewo-Teile, (bezogen auf 100 Gew.- 
Teile des eingesetzten trocknenden Alkydharzes oder 
Alkydharzgemisches) mindestens eines Emulgators, Emul- 
gierhilf smittels und/oder Emulgator-Emulgierh ilf srait- 
telgemisches und 0,1 bis 7 Gew 0 =S, vorzugsweise 0,5 
bis 5 Gew.4, mindestens eines trocknenden Sikkatives 
und/oder anorganischen oder organischen Pigments oder 
Farbstoffs, einem Zusatzstoff oder Zusatzstoff gemi- 
sches sowie Wasser als Restbestandteil „ 

GemSfl der Erfindung besteht der Zusatzstoff aus 0,5 
bis 10 Gew 0 4, vorzugsweise 1 bis 8 Gew«-£, einer 
freien, bei Umgebungstemperatur fllissigen ungesattig- 
ten hSheren FettsSure mit einer C-Zahl von 16 bis 20, 
vorzugsweise 18, oder ist in dem Zusatzgemisch in die- 
sen Gewichtsmengen enthalten 0 
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Durch die vorliegende Erflndung kann man auch dick- 
schichtige, wSssrige Holzschutzanstrichmittel mit ei- 
nem guten Eindringef fekt erhalten. 

5 Nach einer bevorzugten Ausftlhrungsf orm ist das luft- 

trocknende Alkydharz oder Alkydharzgemlsch ein lang- 
61ige3 Alkydharz mit einer SSurezahl von 2 bis 50, 
vorzugsweise 5 bis 45, Oder enthSlt dieses. 

10 Nach einer weiteren bevorzugten AusfUhrungsform sind 

bis zu 60 Gew.-$, vorzugsweise bis zu 40 Gew.-Jg (bezo- 
gen auf 100 Gew.-$ des eingesetzten mittel- oder lang- 
oligen Alkydharzes) des mittel- und/oder langoligen 
Alkydharzes durch die gleiche Menge eines kurzSligen 

15 Alkydharzes ersetzt. 

Durch die Wahl derartiger Kombinationsharze , vorzugs- 
weise einer Kombination eines lang- und eines kurzSli- 
gen Alkydharzes, ISflt sioh der Effekt erzielen, daB 
20 das langSlige Harz im wesentlichen auf der Holzober- 

flMche verbleibt und diekschichtig verfilmt, dagegen 
dringt das kurz51ige Alkydharz ins Holz hinein und 
verfestigt die damit benetzten Holzfasern. 

25 Das organisch-chemische Losungsmittel oder LSsungsmit- 
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telgemisch 1st bevorzugt ein Kohlenwasserstof f , vor- 
zugsweise ein aromatischer Kohlenwasserstof f mit einem 
Siedepunkt von 140 o c bis 250 °C, vorzugsweise 165 °C 
bis 230 °C 9 Oder enthSlt diesen zu mehr als 65 Gew.,-?, 
vorzugsweise mehr als 80 Gew<>-5? (bezogen auf 100 
Gewo -Telle des organisch-chemischen LSsungsmi ttelgemi- 
sches) o 

Nach einer bevorzugten AusfUhrungsf orm besteht der Zu- 
satzstoff aus tflsaure Oder ist in dem Zusatzstof f ge~ 
misch mehr als 50 Gew 0 -?, vorzugsweise mehr als 75 
Gew„=# (bezogen auf 100 Gewichtsteile Zusatzstof f ge- 
misch) enthalten 0 

Der Zusatz dieser ungesatt igten hoheren Fettsaure, 
vorzugsweise OlsSure, erhoht die Emulsionsstabilitat 
der daraus hergestellten wSssrigen Alkydharzabmischun- 
gen. Auoh lassen sich mittel- und langdlige Alkydharze 
in wSssrigen Emulsionen miteinander kombinieren, so 
daB ein Steuern der f ilmtechnischen Eigenschaf ten iriog- 
lich wirdo 

Durch Zusatz der erf indungsgemSB eingesetzten ungesSt- 
tigten hSheren FettsSure, vorzugsweise ^ilsaure, werden 
bei den wSssrigen Emulsionen die Trocknungs- und Pene- 
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trationseigenschaf ten verbessert. Die in diesen Emul- 
sionen eingearbeiteten anorganischen und/oder organi- 
schen Pigraente weisen keine Flockulation auf und nei- 
gen praktisch nicht zur Bildung von BodensMtzen. 

Aus den so mit diesen ungesattigten hoheren Fettsau- 
ren, vorzugsweise OlsSure, modif izierten Alkydharzen 
lassen sich bunte und farblose, wasseremulgierbare 
Holzschutzanstrichmittel herstellen . 

GeraSB einer Ausf Uhrungsf orm der Erfindung besteht der 
Emulgator und/oder das Emulgierhilf smittel oder das 
Emulgator-Emulgierhilf smittelgemisch aus raindestens 
einem nichtionogenen und/oder ionogenen Emulgator, 
vorzugsweise aus mindestens einem alkalisch reagieren- 
den Oder Amin- bzw. Aminogruppen enthaltenden Emulga- 
tor oder enthait diesen als Bestandteil und/oder be- 
steht aus mindestens einem wasserverdiinnbaren, vor- 
zugsweise wasserlSslichen, alkalisch reagierenden 
Emulgierhilf smittel in Kombination mit einem Emulgator 
oder enthSlt diese als Bestandteil. 

Nach einer bevorzugten Ausftthrungsform enthait das 
Holzschutzanstrichmittel als wasserverdQnnbares, vor- 
zugsweise wasserl»sliches alkalisch reagierendes Emul- 
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gierhilf smittel Ammoniak, ein Alkoxyarain, vorzugsweise 
MonoSthanolamin, DiSthanolamin, und/oder ein Alkyla- 
min, vorzugsweise DiMthylamin und/oder Triathylaraino 

5 Nach einer Ausfiihrungsf orm besteht der alkalisch rea- 
gierende Emulgator Oder der Amin- bzw 0 Aminogruppen 
enthaltende Emulgator aus einera Alkoxyaminaddukt , vor- 
zugsweise AlkylSthanolaminaddukt oder enthSlt dieses • 

10 Mach einer bevorzugten Ausfiihrungsf orm besteht das 

Biozid oder Biozidgemisch aus mindestens 1 e 1 einem 
Fungizid oder Fungizidgemisch ausgewShlt aus 3-Jodo~2- 
Propynyl-Butylcarbamat und/oder 2,5 Dimethyl-N- 
cyclohexyl-N-methoxy-3-furan-carbonsaureamid und/oder 

15 1 - [2~(2,M=dichlorophenyl)-1 , 3-dioxolan-2-vlmethyl] 

= 1 H- 1,2,4 Triazol, 1o2 aus mindestens einem Xnsek- 
tizid oder Insektizidgemisch, ausgewShlt aus der 
Gruppe K -Hexachlorcyclohexan, Norbornendimetha- 
nolhexachlorcyclosulf it und/oder einem Pyrethroido 

20 

Die Erfindung betrifft weiterhin ein Verfahren zur 
Herstellung von Holzschutzanstrichmitteln, vorzugs- 
weise Holzschutzfarben, wobei der Zusatzstoff oder das 

25 
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Zusatzstoffgemisch bestehend aus mindestens einer 
freien, bei Umgebungstemperatur flttssigen, unge- 
sSttigten hSheren Fettsaure mit einer C-Zahl von 16 - 
20, vorzugsweise 18, mit einem luf ttrooknendem 
Alkydharz Oder Alkydharzgemisoh, das ein langdliges 
Alkydharz rait einer SMurezahl von 2-50, vorzugsweise 
5-45, ist Oder dieses enthMlt, in Gegenwart oder in 
Abwesenheit eines organisch-chemischen LSsungsmittels 
Oder L8sungsmittelgemisehes, unter RUhren homogen oder 
nahezu homogen vermischt und anschlieBend eine 
Vereinigung unter Durchmischung mit den Ubrigen 
Bestandteilen des Holzschutzanstrichmittels, 
vorzugsweise der Holzschutzfarbe, erfolgt. 

Naoh einer vorzugsweisen Ausfiihrungsform wird der Zu- 
satzstoff oder das Zusatzstoffgemisch mit mindestens 
einem Rflhraggregat bei einer Randgeschwindigkeit von 
1,5 - 15 m/sec, vorzugsweise 2-10 m/sec, bei einer 
Temperatur zwisohen 275 K und 325 K, vorzugsweise 
zwischen 293 K und 313 K, unter Normaldruck oder 
annShe'rnden Normaldruck mit dem Alkydharz in Gegenwart 
oder in Abwesenheit eines organisch-chemischen 
LSsungsmittels oder L8sungsmittelgemiscb.es , mindestens 
30 Minuten, vorzugsweise HO Minuten, homogen oder 
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annahernd horaogen vermischt und danach in das 
Mischprodukt alls anderen Bestandteile eingearbeitet , 
vorzugsweise eingemischt oder eingeruhrt. Nach dem 
erfindungsgemSBen Verfahren werden 2-27 Gew<,~#, 
5 vorzugsweise 3-23 Gew 0 -5S 9 eines mittel- und/oder 

langSligen trocknenden Alkydharzes oder Alkydharzgemi- 
sches (berechnet als Festsubstanz) , rait 0,5 - 10 
Gewo-?, vorzugsweise 1 - 8 Gew e -# einer freien, bei 
Umgebungstemperatur fliissigen, ungesattigten hSheren 

10 Fettsaure oder einera Fettsauregemisch mit einer C-Zahl 

von 16 - 20, vorzugsweise 18, in Gegenwart oder in Ab- 
wesenheit von 0,1 - 20 Gew*-#, vorzugsweise 1-12 
Gew«~#, mindestens eines organisch-ohemisehen 
LSsungsmittels, vorzugsweise mindestens eines 

15 organ isoh-schwerf liichtigen LSsungsmittels mit einer 

Verdunstungszahl liber 35 und einem Flarampunkt oberhalb 
30 °C unter Rlihren homogen oder nahezu homogen ver- 
mischt und anschlieBend unter Durohmischung die tibri- 
gen Bestandteile, bestehend aus 0,001 - 15 Gew 6 -$, 

20 vorzugsweise 0,1 - 8 Gew 0 -£, eines organisch-chemi- 
schen, in einem organischen LSsungsmittel oder Lo- 
sungsmittelgemisoh loslichen Biozides oder Biozidgemi- 
sches, 0,5-25 GeWo-Teile, vorzugsweise 1 - 15 Gew e - 

25 
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Teile, (bezogen auf 100 Gew. -Teile des eingesetzten 
trocknenden Alkydharzes Oder Alkydharzgemisches) min- 
destens eines Emulgators, Emulgierhilf smittels und/- 
oder Emulgator-Emulgierhilfsmittelgemisohes und 0,1 - 
7 Gew.-%, vorzugsweise 0,5 - 5 Gew.-*, mindestens ei- 
nes trocknenden Sikkatives und/oder anorganischen Oder 
organischen Pigments oder Farbstoffs, Wasser als Rest- 
bestandteil, sowie gegebenenf alls 0,1 - 20 Gew.-%, 
vorzugsweise 1 - 12 Gew.-£, mindestens eines orga- 
nisch-cheraischen LOsungsmittels, vorzugsweise minde- 
stens eines organisch-schwerf ldcht igen Losungsmittels 
mit einer Verdunstungszahl tiber 35 und einem Flamm- 
punkt oberhalb 30 °C, zugefUgt. 

Far die nachfolgenden erf indungsgemSBen Ausfuhrungs- 
beispiele wurde als Alkydharz A ein Alkydharz 
folgender Zusammensetzung verwendet: 

Triglycerid ca. 75 % 

PhthalsSure ca. 19 * 

SSurezahl < 10 

und als Alkydharz B folgende Zusammensetzung: 



- 21 - 



34U2A4 



Triglycerid ca. 65 % - 48 % 

PhthalsSure ca. 24 £ 

SSurezahl 10-50 bzw. 2-50. 

5 



10 



15 



20 



25 
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Beispiele filr die Herstellung des erf indungsgemSUen 
Holzschutzanstrichmittels : 

LangSliges, pflanzliches Alkydharz mit einein Tri- 
glycerid-Anteil von ea. 75 %, PhthalsSure-Anteil von 
ca. 19 % und einer SSurezahl von < 10 und/oder ein 
Alkydharz mit einem Triglycerid-Anteil von oa. 48 - 
65 % und PhthalsSure-Anteil von ea. 24 % und einer 
SSurezahl zwischen 2 bis 50 werden in einem Rtihr- 
aggregat bei einer Randgeschwindigkeit des Mischers 
von v> 2 m/sec bis 10 m/sec, Zeit t mind. 40 Minuten, 
Temperatur T gleich 283 bis 313 K, Normaldruck, in 
Gegenwart einer flUssigen, ungesSttigten hSheren 
FettsMure (C-Zahl von 16 - 20), vorzugsweise einer 
9lsSure (C-Zahl 18) homogen vermischt. Nach Beendigung 
des Mischvorganges werden auf Mhnliohe Weise in das 
Mischprodukt noch eingearbeitet : 

Amin, Emulgator bzw. Emulgator-Gemisch, die in Kohlen- 
wasserstoffen (Kp 1U0 - 250 °C) gelSsten Biozide, 
Trockenstoffe und die bereits auf optimale Kornfein- 
heit vordispergierten anorgan ischen und/oder organi- 
sohen Buntpigraente, Naoh einer Horaogenisierungszeit 
von mind. 30 Minuten wird unter stMndigera Riihren Was- 
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ser (GesamthSrte max 0 DH° 26) eingertthrto 
Das auf diese Weise hergestellte Produkt ist dickfltts- 
sig, homogen und frei von geflockten bzw. flockulie- 
renden Pigmenteno Die darin eingesetzen Pigmente nei- 
gen kaum zum Sedimentieren . Das Produkt ist stabil im 
Bereich von T 274 - 313 K„ 
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Beispiele 



Beispiel 1 : 



LangSliges, pflanzliches Alkydharz A 



25 Gew.-* 



OlsSure 2 Gew.-S 

Amin 0,2 Gew.-% 

Emulgator/Emulgator-Gemisch 2 Gew.-* 

Biozide 0,001 Gew.-% 

Kohlenwasserstof fe Kp 140-220 °C 2 Gew.-* 

Trockenstoff e 0,5 Gew.-£ 
vordispergierte anorg./org. 

Pigmente 3 Gew.-* 

Wasser 65,299 Gew.-% 



100,000 Gew.-« 



10 
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Beispiel 2% 

LangQliges, pflanzliohes Alkydharz A 

20 Gew«»-£ 

ungesattigte FettsSure (C-|6.20^ 1 »5 Gew 0 ~# 

Amin 0,1 Gew<,-# 

Eroulgator/Emulgator-Gemisch 1 ,5 Gew 0 -£ 

Biozide 0,01 Gewo-S 

15 Kohlenwasserstoffe Kp 1M0-220 °C 2 Gew 0 -? 

Trockenstoff e 0,5 Gew*-? 

vordispergierte anorgo /org 0 

20 Pigmente 3 Gew„-£ 

Wasser 71,39 Gew e -# 



100,00 GeWo-1 



25 
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Amin 



Beispiel 3: 

LangSliges, pflanzliches Alkydharz A 

5 15 Gew.-$ 

LangOliges, pflanzliches Alkydharz B 

6 Gew.-* 

10 tflsSure H Gew.-* 

0,4 Gew.-* 

Emulgator/Emulgator-Gemisch 3 Gew.-£ 

Biozide 2 Gew.-* 

Kohlenwasserstoffe Kp 140-220 °C 5 Gew.-* 

20 Trockenstoff e 0,5 Gew.-$ 
vordispergierte anorg./org. 

Pigmente 3 Gew.-* 

25 Wasser 61,1 Gew.-% 



100,00 Gew.-* 
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BeisDiel Hi 

LangBllges, pflanzliches Alkydharz A 

13 Gew*-£ 

Langoliges, pflanzliches Alkydharz B 

7 GeWo=# 

QlsSure 5 Gew.-? 

Amin 0,4 Gew.-£ 

Emulgator /Emulgator-Gemisch 2 , 8 Gew • -% 

15 Biozide 8 Gew.4 

Kohlenwasserstoffe Kp 140=220 °C 5 Gew„-# 



10 



20 



25 



Trockenstoffe 0,5 Gew e -$ 
vord ispergierte anorg „ /org o 

Pigmente 3 GeWo-S 

Wasser 55,3 Gew„-$ 



100,0 Gew<>-5 
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Amin 



Langoliges, pflanzliches Alkydharz B 

17 Gew.-JS 

ungesattigte FettsSure (Ci6-20> Gew.-% 

0,4 Gew.-% 

Emulgator/Emulgator-Gemisch 3 Gew.-% 

Biozide 3 Gew.-£ 

Kohlenwasserstof fe Kp 140-220 °C 10 Gew.-% 

Trockenstoffe 0,5 Gew.-# 
vordispergierte anorg./org. 

Pigmente 3 Gew.-i 



Wasser 



59,1 Gew.-? 



100,0 Gew.-? 



